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Lappresente invention due a la collaboration de Monsieur Georges, AchiUe, 
fHLIPOT, e£ Mademoiselle Simone, Jeannine, KEMPIW et realisee dans les services 
de la Demanderesss est relative a une plaque presensibilisee comprenant une 
couche d'une composition diazolque utile, en particulier, pour former une plan- 
che d« Impression lithograph**"* et a un procede qui utilise cette plaque pre- 
sensibilisee pour preparer une planche d'Aapression lithographique. 

On connait les procedes diazotypiques qui utilisent des composes diazolques 
qui sont decomposes sous 1» action de la lumiere, en particulier la lumiere ultra- 
violette. Apres exposition' suivant une Image d'un produit photosensible compre- 
nant une couche d'une composition diazolque, on fait ensuite reagir le compose 1 
diazolque des plages non expo sees smr un copulant ou coupleur de la class* des 
phenols ou des amines arowtiques pour former un colorant azolque qui se fixe 
sur un support absorbent, tel qu'un support de papier sans mfir£aifs$i/ comme 
decrit, par exemple dans I'ouvrage de L. P. CLERC ,r La technique Photographique ,, 
15 6e edition, page 578 a 580. On utilise habituellement des sels de diazonium 
correspondant, par exemple, a la formule sulvante : 




oft. R repr£sente un atoae d'hydrogene ou un radical alcoyle inferieur habituel- 
lement de 1 a 4 a tomes de carbone et X represente un anion* Le noyau ben- 
zenique du sel de diasonium peut Stre substitue par des radicaux varies* * 

20 On connait aussi des papiers pour diazotypie qoi contiennent des sels de 

diazonium qui donnent des images de colorant aaolque par couplage avec des co- 
pulants usuels tels que des phenols, sels de diazonium dont l'atme d'azote du 
groupe amino est substitue par des radicaux alcoyle dont la longueur de la 
chalne peut atteindre 18 atones de carbone, comae decrit au brevet franca is 

25 1 398 576. 

D' autre part^on a deja propose de nombreux composes diazolques comme composes 
photo sens ib les en photolithographic Cm peut utiliser une couche d'un compose 
diazolque applique sur un support lithographique comme decrit, par exemple, au 
brevet des Etats-Unis d'Amerlque S 208 849. 
30 Apres exposition a un negatif, le compose diazolque des plages exposees a 

la lumiere est decompose et rendu insoluble. On depouille ensuite les plages non 
exposees et on obtient une planche d 1 impression lithographique qui porte une 
image positive lipophile qui accepte l'encre. 

Le compose diazolque peut e*tre un compose non polymere et etre applique sous 
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la forme d'une solution qui ne contient pas de liant organique comme d6crit, 
par exemple, au breVet des Etats-Unis d*Anerique 3 208 849. Cependant le 
compose diazolque non polymere est habituellement applique sur un support 
lithograph! que en presence d'un liant organique comme decrit, par exempfee aux 
5 brevets franqais 1 560 718 et 2 111 192. On connalt aussi des composes diazolques 
polymeres, ou resines diazolques qui sont utilisees corame composes photosensi- 
bles pour plaques presensibilisees, resines diazolques dans lesquelles les 
groupes diazolques sont fixes sur des chalnes de polymeres, par exemple les 
polycondensats formes par reaction d'un sel de d i phenyl- ami ne-4-diazonium sur 

10 le formaldehyde, en presence tf'acide sulfurique ou phobphorique concentre, 
comme decrit, par exemple, au brevet franc, ais 1 051 461. 

Les composes diazolques non polymeres utilises comme composes photosensibles 
en photolithographic dans la technique anterieure sont des composes qui peuvent 
contenir des substituants aliphatiques fixes, soit sur les noyaux aromatiques 

15 soit sur 1 1 atome d ' azote du groupe amino, substituants aliphatiques qui sont des 
radicaux alcoyle inferieura contenant habituellement 1 a 4 atomes de carbone. 

On connalt, d 1 autre part, des eels de diazonium non polymeres portant des 
substituants a l longue chalne sur l» atome d* azote du groupe amino fixe sur le 
noyau benzenique du sel de diazonium, comme d£crit au brevet allenand 188 909. 

20 Ces sels de diazonium a longue chalne reagissent ensuite sur des copulants, tels 
que des naphtels pour former des colorants azolques utiles comme colorants pour 
textiles. Cependant le brevet allemand 188 909 ne mentionne pas que les sels de 
diazonium a longue chalne peuvent etre utilises . comme composes photosensibles f 
pour preparer des plaques presensibilisees utiles, apres exposition at depouil- 

25 lement,pour former des planches d' impression lithograph! que. 
La present e invention a not eminent pour buts : 

- une plaque presensibilisee par une composition dlazolque dont le compose* 
photosensible de la classe des sels de diazonium comprend un substituant 
aliphatique a longue chalne, plaque presensibilisee qui, apres exposition 
30 suivant une Image negative et depouillement, fournit une plknche d' impres- 

sion llthographioue portant urie image positive de reserve parti culierement 
hydrophobe et acceptant I'encre grasse d 1 imprimerie, grace au substituant 
aliphatique a longue chalne dans la molecule du sel de diazonium photo- 
sensible. 

35 - un precede qui utilise cette plaque presensibilisee pour preparer une 

planche d r impression lithograph! que. 
La plaque presensibilisee suivant I'invention utile, apres exposition sui- 
vant une image et depouillement, pour former une planche d» impress ion lithogra- 
phique, plaque presensibilisee qui comprend un support sur lequel est appliquee 
40 une couche d'un sel de diazonium photosensible, est caracterisee en ce qu'elle 
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comprend une couche d*un sel de diazonium qui est un sel de para- anl no benzene* 
diafioniuxn substitue sur 1' atome d* azote du groupe amino 'par un radical choist 
dans le groupe constitue par les radicaux alkyle et alkylcarbonyle cohtenant de 
7 I 22 atomes de car bone. 
5 Suivant un mode particulier de realisation, le sel de diazonium correspond 

a la forraule g£n£ri*e suivante : 

R 

ou R* represente nn atome d'hydrogene ou un radical alkyle inferieur de 1 a 4 

atomes de carbone tel que le radical methyl e, ethyl e, propyle ou butyl e, etc, 
2 3 

R et R representent chacun un atome d'hydrogene, ,un radical alkyle infe- 

10 rieur de 1 a 4 atomes de carbone tel que le radical methyl e, ethyle, propyle f 

butyl e, etc ; un radical alcoxy inferieur de 1 a 4 atomes de carbone tel que le 

radical methoxy, ethoxy, propoxy, butpxy, etc, un radical halogeno tel que 

chloro, bcomo, fluoro, etc, un groupement azide -N 3 , un radical carbpxyle -COOH, 

suilo -S0~H, un radical nitro ou un deuxieme groupe diazonium, ou bien 
2 3 * 

15 R et R , considers ensemble avec le radical benr enique auquel ile sont 

fixes, representent les atomes de carbone et d'hydrogene necessaires pour former 
un groupe a cycles condenses, tel qu'un ggoupe naphtyle, eventuellement substi- 
tue par un ou plrefceurs radicaux tels qu'indiques ci-dessus, 
Y represente un groupe methylene -CH 2 - ou carbonyle -C0- 

20 ti represente un nombre entier de 5 a 20, avantageusement un nombre entier 

de 10 a 16, et, 
O 

X represente un anion utilise habitue 11 ement dans les sels de diazonium tel 
que 1' anion chlorure, bromure, per chlorate, fluoborate, chloro zinc ate, etc. 

On peut preparer les sels de diazonium utiles pour 1'obtentlon des plaques 
25 presensibi Usees suivant 1' invention, en particulier les sels de diazonium 
correspondant a la formule genexale precedente, en operant par des procedes 
varies* Suivant un mode de realisation, on peut, par exemple, utiliser un 
procede tel que d£crit au brevet allemand 188 909 precite. Par exemple, on peut 
f aire r£agir un adide gras R-C00H dont la chalne aliphatique R comprend un 
30 nombre d v atomes de carbone compris entre 6 et 20 sue une amine aromatlque telle 
que I'aniline, l^-naphtyl- amine ou la JJ-naphtyl amine pour former 1'anilide ou 
le naphtyl amide correspondant* 

. On nitre ensuite par I'acide nitrique pour former par exemple le para-nltro- 
anilide. On reduit ensuite la fonction nitro en fonction amine et on obtient le 
35 para- amino -anilide que I'on peut diazoter de la manierecusuelle pour obtenir le 
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co r r e spond ant • 

Suivant un autre mode de realisation, on fait r€agir la para-phe*nylene- 
diamine sur on acide gras tel que precedemment decrit pour former la para-N- 
al coy 1 amino aniline que l'on trans forme ensuite en sel de diazonium par la 

5 methode usuelle. 

Ces sels de diazonium presentent des proprietes appreciees pour la prepara- 
tion de plaques presensibilisees utiles pour preparer des planches d 'impression 
llthographique suivant 1 'invention. lis sont en effet solubles dans l'eau, ou 
bien ils peuvent etre facilement disperses dans l'eau, propriety qui est par- 

XO tlculierement int ere ss ante pour depoulller les plages non expos £es. Ils sont, 
en outre, facilement solubles dans les solvants organiques hydrophiles tels que 
les alcools lnferleurs comme l'alcool ethylique, l'alcool i sop ropy li que, etc, 
les cetones inferieures telles que 1' acetone, la methyl ethyl cetone, etc* D' autre ' 
part;, par exposition a la lumierej ils donnent des images hydrophobes et oleophl}* 

15 les qui acceptent l'encre grasse d'imprimerie grace au substituant aliphatique 
a longue chatne quflls contiennent. 

Pour preparer les plaques presensibilisees suivant 1' invention, on applique 
sur un support, qui sera defini ci-apres, une solution d'un sel de diazonium 
dans un so Ivan t comme precedemment decrit, a une concentration qui peut varier 

20 cons id enablement mais qui est habituellement comprise entre 1/100 000 et 5/l(X) 
en masse, avantageusement a une concentration d 'environ 1/10 000 a 1/100 en 
masse, de man! ere a obtenir une couche mince de sel de diazonium appliquee sur 
le support. II n'est pas necessaire d 'utiliser un liant polymere pour dissoudre 
ou disperser le sel de diazonium* 

25 On peut utiliser n'importe quel support llthographique usuel pour preparer 

les plaques presensibilisees suivant 1 'invention. On peut par exemple utiliser 
des supports metalliques tels que des supports de zinc ou d f aluminium, des 
supports de papier ou des supports de ttatiere plastique* 

On traite habituellement les supports metalliques, avant 1'enduction de la 

30 solution du sel de diazonium, pour modifier l'etat de surface du metal, en 

particulier pour rendre hydrophile la surface du meta* et pour accroitre 1' ad- 
herence du sel de diazonium a la surface metal lique. 

On peut faire subir aux supports metalliques un traitement mecanique, par 
exemple. on peut donner un aspect grene aux supports d* aluminium poll au moyen 

35 de machintB de grenage ou de brosses d'acidr. Ce traitement mecanique est souvent 
insuffisant pour obtenir une adherence satisf aisante du sel de diazonium sur le 
metal* Dans ce cas, on peut traiter les supports d ? aluminium par des procedes 
chimiques tels que les procedes de silicatition ou de phosphatation, etc, ou 
par des prpcedes electro lytiques tels que les procedes d'oxydation anodique ou 

40 par des combinaisons de ces procedes* 
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Le procede de silicatation consiste, par exemple, apres nettoyage de la 
surface du support d'aluminium par une solution basique, puis eventuellement 
par une solution d'adde nitrique, a traiter la surface d'aluminium par une 
solution aqueuse d«un silicate alcalin afin de revetir la surface d'aluminium 

5 par une mince couche de silicate alcalin. 

On peut aussi utilizer des supports lithographiques en papier, par exemple, 
des supports de papier enduit d'une couche d f une dispersion d'une charge min£- 
rale telle que le sulfate de baryum dans un liant colloidal tel que l*amidon, 
la caseine, 1 ■ alginate de zinc, la carboxym£thyl cellulose, etc, des supports de 

10 papier enduit d f une couche de liant filmogene oleophile, tel que decrit au 

brevet franqais 1 298 710, ou bien des supports de papier recouvert d r tme couche 
de silicate d^thyle hydrolyse puis d*une couche d»un compose alcalin tel que 
l*hydroxyde de sodium, la surface du papier etant ainsi rendue hydrophobe, com- 
ae decrit au brevet des Etats-TJnis d f Araerique 3 083 639. On peut aussi utiliser 

15 des supports de papier, eventuellement enduit d»un polymere tel que le polyethy- 
lene, sur lesquals on applique une couche hydrophile qui comprend du polyalcool 
vinylique et de 1 'brthosilicate de teteaethyle hydrolyse comme decrit a la demande 
de brevet franca is 73 32 716 ou bien la couche hydrophile comprend |es particules 
de silice colloldale et de 1 r orthosilicate de tetra^thyle hydrolyse disperses 

20 dans de I'alcool polyvinylique comme decrit a la demande de brevet franqais 
73 00 184* 

On peut aussi utiliser, pour preparer les plaques presensibilisees suivant 
l»invention, des supports lithographiques en matiere plastique, par exemple 
des feuilles d'acetate de cellulose ou 4£un polyester, tel que le polyterephta- 

25 late d 1 ethyl eneglycol, eventuellement substratees par une couche qui ameliore 
l f adherence de l'iMge formed par exposition et depouillement, image acceptant 
l'encre d? impression, cette couche de substratum pouvant etre une couche de 
gelatine ou d f un polymere synthetique tel qu f un polymere de chlorure de viny- 
lidene, de formal ou de butyral vinylique, etc. 

30 Pour preparer les plaques presensibilisees suivant 1» invention, on applique 

la solution de sel de diazonium sur le support lithograph! que en utilisant 
n f importe quel proceed de couchage usuel, par exemple au trempe, a la raclette, 
par couchage a la tremie, etc. 

On peut appliquer la couche de sel de diazonium sur le support lithographi- 

35 que sous des epaisseurs variees, par exemple sous une epaisseur comprise entre 
1 p et 100 u, avantageusement sous une epaisseur d 'environ 5 u a 20 p, mesuree 
a I'etat sec. 

Apres exposition a la lumiere de la plaque presensibilisee, le sel de 
diazonium des plages exposees est detruit avec liberation d 1 azote et formation 
4q d'un compose organique hydrophobe et oleophile, qui repousse l'eau et accepte 
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l'encre. On lave ensuite a l'eau les plages non expo sees dans lesquelles le 
sel de diazonium est dissous ou disperse par l'eau de lavage. La duree du 
lavage peut varier considerablement sulvaht le sel de diazonium utilise, mais 
il suffit habitue llement de laver la plaque presensibilisee exposee, pendant 

5 une duree comprise entre 10 s et 3 nm. 

Apres lavage de la plaque presensibilisee exposee, la planche lithographi- 
que comprend des plages hydrophiles qui accept ent l'eau et des plages ol-eophi- 
les qui accept ent l'encre. 

Les exemples suivants il lust rent l f invention. 

10 EXEMPLE 1 : 

Plaque presensibilisee au chloro zlncate de para-stearoylaminobenzenediazo- 
nium. 

Preparation du sel de diazonium : 

On chauffe a 200°C, sous atmosphere d'azote, pendant 20 mn, un melange 
15 equimoleculaire, finement broye, d'acide stearique et de par a-phenylene -diamine. 
Apres refroidissement, on broye le produit obtenu et on le cristallise deux 
fois dans l'alcool ethylique. On obtient des aiguilles blanches de para-N- 
stearoyl ami no aniline. 

On dissout 2 g de ce compose dans un melange de solvants const! tue par 20 ml 
20 d'acide acetique et 20 ml de chloro forme. On ajoute 1 ml d'acide chlorhydrique 
concentre. Le chlorhydrate de l 1 amine precipite sous forme d f une pate que l f on 
refroidit a une temperature inferieure a 10*t.0n ajoute ensuite 1 g de nitrite 
de sodium et le precipite se dissout. On ajoute alors une solution de chlorure 
de zinc et on obtient un precipite de chlorozincate de p-stearoylaminobenzene- 
25 diazonium, sous la forme d'une poudre beige. 
Preparation de la plaque presensibilisee i 

On prepare une solution du sel de diazonium precedemment d£crit dans l f ace- 
tone a la concentration de 0,5 g par litre, puis on applique la solution sur 
une feuille d f aluminium anodisee puis traitee par une solution de silicate de 
30 sodium. Apres evaporation du solvant, la couche de sel de diazonium de la 
plaque presensibilisee presence une epaisseur d' environ 5 u. 
Preparation de la planche d r impression : 

On expose une plaque presensibilisee, a travers un negatif au trait, a la 
lumiere emise par une batterie de 8 tubes a vapeurs de mercure de 16 W chacun, 
35 disposee a 15 cm de la plaque, pendant 5 mn. On depouille ensuite les plages 
non exposees par lavage a l'eau pendant quelques secondes. 

La planche lithographique ainsi obtenue est prfete a l'emploi sur une presse 
lithographique, Utilisee sur une presse offset, cette planche lithographique 
perraet de faire plusieurs roilliers de tirages de bonne qualite. 
40 EXEMPLE 2 : 
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Plague presenslbilisee au chlorozincate de para-lauroylaminobenzenediazonium 
Preparation du sel de diazonium : 

On reproduit le mode operatoire decrit a I'exenple 1 pour preparer la H- 
stearoylanlnoanillne, mais on remplace l'acide stearique utilise a l'exemple 1 
5 par l'acide laurique. On obtlent ainsi la para-N-lauroyl ami no aniline (ou M- 
.lauroyl-p -phenyl ene diamine). 

On diazote ensuite le compose precedent en operant de la maniere suivante : 
On dissout a chaud 3,8 g de para-N-lauroyl ami no aniline dans 100 ml d'acide 
ac£tique puis on ajoute 2 ml d'acide chlorhydrique concentre. On refroidlt 
10 ensuite a une temperature inferieure a 10°C et le chlorhydrate de 1' amine 

precipite. On ajoute alors, en agitant fortement, une solution contenant 2 g de 
nitrite de sodium dans 20 ml d f eau. Le precipite se dissout et on flltre 
l'amine qui n'aurait pas reagi. On refroidlt la solution a une temperature 
Inferieure a 10°C et on maintient cette temperature pendant 30 mn, puis on 
15 ajoute une solution de 3,5 g de chlorure de zinc dans 50 ml d'eau et 11 se 

forme un precipite blanc de chlorozincate de para-N-lauroylaminobenzenediazo- 
nium, soluble dans l'eau et les solvents usuels. 

Preparation de la plaque presensibilisee et de la planche d 'impression : 
On opere comme a l'exemple 1, mais on remplace 1* acetone par 1'alcool 
20 ethyl ique pour preparer la solution de sel de diazonium, et les resultats 
obtenus sont semblables a ceux qui sont decrits a cet exemple. 
EXEMPLE 3 : 

Plaque presenslbilisee au chlorozincate de 3-carboxy-4-st£aroyl-aminobenzena - 
diazonium : 
25 Preparation du sel de diazonium : 

On dissout 5,4 g d'acide 5-nitro-2-aminobenzolque dans 50 ml de pyridine, 
puis on ajoute 8,8 g de chlorure de stearoyle. On chauffe a reflux pendant 24 h, 
puis on verse la solution dans l'eau. On obtient un precipite que l'on filtre. 

On dissout le precipit£ dans l'alcool ethylique puis on le precipite a 
30 nouveau par de l'eau acidulee et enfin on le recristallise dans un melange 

hydro al cool ique. On obtient ainsi l'acide 5-nitro-2-N-stearoylaminobenzolque 
(Tf = 140°C). : 
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Analyse C X NX 

Valeur theorique : .66,94 6,25 

Valeur trouvee : 67,2 6,02 

On reduit ensuite le derive nitrS en amine en operant de la maniere suivante: 
5 On prepare un melange reducteur en ajoutant a 40 ml d'acide acetique et 

10 ml d'acide chlorhydrique, 30 g de fer en poudre. On chauffe ce melange a 
80°C puis on ajoute goutte a goutte, en 30 mn, une solution contenant 8,5 g 
d'acide 5-nitro-2-N-stearoylaminobenzolque dans 100 ml decide acetique* On 
maintient It tempi* ature de 80°C pendant 30 mn. On f iltre ensuite les boues 
10 ferriques puis on traite le filtrat par l'eau pour precipiter le derive aminl. 
On recristallise alors le precipit£ dans un melange a volumes egaux de chloro- 
forme et d'acide acetique. On obtient ainsi des cristaux beige clair d'acide 
S-amino-2-N-stearoylaminobenzotque (Tf = 180°C). 

Analyse C % ' H % N % 

15 Valeur theorique : 71,77 i0,04 6,69 

Valeur trouvee : 71,69 10,15 6,62 

On diazote ensuite le deriv£ amine en operanti de la maniere suivante : 
On dissout 2,1 g d'acide 5-amino-2-N-stearoylaminobenzotque dans un melange 
chauffS comprenant 25 ml de chloroforme et 25 ml d'acide acetique. On refroidit 
20 la solution a 5°C, ce qui provoque la formation d'un precipitS finement cris- 
tallise, puis on ajoute, en a gitant,successivement f 1 ml d'acide chlorhydrique 
et une solution contenant 1 g de nitrite de sodium dans 10 ml d'eau. Le pre- 
cipite disparait. On maintient le melange a 0°C pendant 30 mn, puis on ajoute 
une solution de chiorure de zinc pour precipiter le chlorozincate de 3— carboxy- 
25 4-N-stearoylaminobenzenediazonium. 

Preparation de la plaque presensibilisee et de la planche d'impression : 

On opere comme a l'exemple 1 et les resultats obtenus sont analogues a ceux 
de l'exemple 1, c'est-a-dire qu'on obtient plusieurs milliers de tirages de 
bonne qualite a partir d'une planche iithographique preparee avec ce sel de 
30 diazoniura. 
EXEMPLE 4 : 

Plaque presensibilisee au chlorozincate de 3-carboxy-&-N-laur oylamino - 
benzene diazoniunu 

On reproduit le mode operatoire de l'exemple 3, mais on remplace le chiorure 
35 de stearoyle par le chiorure de lauroyle pour preparer le sel de diazonium/ 

On obtient, avec la planche Iithographique preparee avec ce sel de diazonium 
plusieurs milliers de tirages de bonne qualite. 
EXEMPLE 5 : 

On reproduit les modes operatoires des exemples 1 a 4, mais on remplace les 
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supports d' aluminium utilises a ces exemples par des supports de papier sur 
lesquels on a applique une couche hydrophile qui comprend de la siiice 
colloldale et de l^rthosilicate de tetraethyle hydrolyse, en dispersion dans 
du polyalcool vinylique, comme decrit a la demande de brevet francais 73 00184 
precitee. 

On obtient ainsi des planches d'impression lithographique qui permettent, 
chacune, d'obtenir environ mi lie tirages de bonne qualite. 
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REVENDICATIONS 

J - Plaque presensibilisee qui comprend un support lithographique sur lequel 
est appliquee une couche d'un sel de diazonium photo sensible, caracterisee 
en ce que le sel de diazonium photosensible est un sel de para- ami nobenzene- 
5 diazonium substitue sur 1' atome d 1 azote du groupe amino par un radical 

choisi dans le groupe constitul par les radifcaux alkyle et alkylcarbonyie, 
et contenant de 7 a 22 atomes de carbone. 
2 - Plaque presensibiliste conforme a la revendication 1, caracterisee en ce 
que le sel de diazonium correspond a la formule suivante : 




10 ou R represente un atome d'hydrogene ou un radical alkyle <ie 1 1 4 atones 

de carbone, 

R 2 et R 3 representent chacun un atome d'hydrogene, un radical alkyle de 1 
a 4 atomes de carbone, un radical alcoxy de 1 H atomes de carboae, un 
radical halogeno, un groupe azide -N^un radical carboxyle -COOH, sulfo 

15 -SO-H, nitro -NO-, ou un deuxieme groupe diazonium N, £ \ ou Men, 

R z et R , consideres ensemble avec le radical benzeniqte aequel lis son* 
fixes representent les atomes de carbone et d'hydrogene uecessaires pcxar 
former un groupe a cycles condenses, evenduellement substitue par un ou 
deux radicaux tels qu'lndique's ci-dessus, 

20 Y represente un groupe methylene -CH 2 - ou carbonyle -CO-, 

n represente un nombre entier de 5 a 20, et 
X 6 rej>pe*sente un anion. 

3 - Plaque presensibilisee conforme a l'une quelconque des revendications 1 et 

2, caracterisee en ce que le sel de diazonium est choisi dans le groupe 

25 constitue* par les sels de para-ste'aroylaminobenzenediazoniuM, les sels de 

para-lauroyl amino benzenediazoniura, les sels de 3-carboKy-A-stearoylamiTO- 
benzene-diazonium, et les sels de 3-carboxy-4-lauroylaminobenzenediazonium. 

4 - Plaque presensibilisee conforme a l f une quelconque des revendications 1 a 

3, caracterisee en ce que 1 'anion du sel de diazonium est choisi dans le 
30 groupe constitue* par les anions chlorure, bromure, fluoborate, perchlorate 

et chlorozincate. 

5 - Plaque presensibilisee conforme a l f une quelconque des revendications 1 a *\ 

caracterisee en ce que la couche de sel de diazonium a une epaisseur, mesu- 

ree a l f etat sec, d'environ In a 100 u. 
35 6 - Plaque presensibilisee conforme a l f une quelconque des revendications 1 a 5, 
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caracterlsie en ce que le support lithographique est cholsl dans le groupe 
constitue par les supports d f aluminium anodises puis traites par una 
solution de silicate de sodium et les supports de papier sur lequel on a 
applique une couche hydrophile qui comprend de la silica collotdale et de 
l»orthosilicate de tetraethyle hydrolyse, en dispersion dans du polyalcool 
vinyl i que. 

Plaque presensibilisee conforme a l'une quelconque des revendi cations 1 H, 
caracterisee en ce que la couche de sel de diazonium photosensible a eti 
appllquee sur le support lithographique, sous la forme d f une solution dans 
un solvant organique volatil, en I'absence de tout liant polymere filmogene. 
Procede qui utilise une plaque presensibilisee conforme a l'une quelconque 
des revendi cat ions 1 a 7, pour preparer une planche d' impression lithogra-' 
phique, caracterise en ce qu'on expose la plaque presensibilisee suivant une 
image, le sel de diazonium des plages exposees etant *£truit par I'exposi- 
tion avec formation d'un compose organique hydrophobe, qui accepte l»encre 
grasse d 'impr fane rie, puis on e limine, par dissolution ou dispersion a 
I'eau, le sel de diazonium des plages non exposees. 

Procede conforme a la revendication 8, caracterise en ce qu'on lave a l^au 
la plaque presensibilisee exposee, pendant une duree comprise entre 10 s et 
3 nm • 
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